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AKSPEffCHE 


^^Brenntaum fUr Brennkraftmaschinei., dessen Wande mit einer kata- 
lytisch wlrksamen SchicM ausgekleidet Bind, daduroh fskennzeich- 
aet, daB ale Trager fOx die katalytisoh wirkaame Schicht eine 
an den Brennrauarwanden befestigte gewellte Polie (9) aus eiaem 
hochtemperaturfesten Metall vorgeaehen ist, die ait einer kera- 
mischen ZwisrchenBohicht (IO) bedeckt ist. 

2. Irennraum nach ^spruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB die ge- 
wellte Metallfolie (9) mit einem keramischea ELeber an den 
Waaden des Breanraums (5) befestigt ist. 

3. Breaaraian aach ^spruch 1 oder 2, dadurch gekeaazeiohaet, dafi 
die gewellte Hetallfolie (9) gelocht ist. 

4. Brennraxun nach eiaem der Anspriiohe 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die "katalytisch wirksame Schicht aus Edelmetallen 
der Platingruppe besteht, wobei auf 10 Teile Platin 1 - J-iPei- 
le Bhodiuttund 0,5-5 Teile Iridium zugesetzt sind. 
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5. Brennraum, insbesondere nach Anspruoh 1, bestehend aus einem 
Hauptbrennraum und einem mit die Bern verbxmdenen S'ebenbreim- 
ratm, dadorch gekeonzeichnet , daB die Terbindung dxixch eine 
Tielzahl enger, dicht nebeneinander liegender, axial durch- 
gehender StxomuagskanSle (6) gebildet ist, die an ihren Van- 
den mit katalytisch wirksamem Material beschichtet sind. 

6. Erennraum nach iLnspruch 5> wobei der iiatere, die Yerbindimg 
einschlieBende Teil des KebenbrennraumB von einem im Zylinder- 
kopf gehaltenen Einsatz gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, 
daJE in den Sinsatz (?) die die Verbindmg mit dem Hauptbrenn- 
raum bildenden, dicht nebeneinadder liegenden und mit kataly- 
tisch wirksamem Hatexlal beschichteten StrSmungskanSle (6) 
eingebxackt sind. 

7. Brennraum nach Anspruch 6, dadurch gekeimzeichnet, daB der 
Einsatz (7) aus einem vaxmfesten Metall besteht. 

5. Brennravm nach ^spruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Ein- 
satz (7) aas einem keramischen Material besteht. 
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Brennratun jTiir Brennkraftmascliinen 


Die SrfindTjng bezieiit sioh aul' einen Brezmraum fur Brennkiaf t- 
maBchinen, dessen WSade mit einer katalytisch wirksamen Sehidi t 
ausgekleidet sind. 

TSn die bei der Terbrennting eines Eraftstoff-Luft-GemisclieB in 
den Brennratuaen von Brennkxaf tmas chinen entstehenden und die 
trmwelt "belastenden Sohadstoffe, vie vor allem Eohlenmonoxyd, Eohlen- 
wasserstoffe and Stiokoxyd, zu beseitlgen, ist es bereits bekannt, 
■ die WSnde der Brennxaume mit katalytisch wirksamen Materialen zu 
beschichten (EE-OS 2 033 032) . 

Me. der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe lot daher darin zu se- 
hen, einen Brennraum fttr eine dexartige Brennkraftmaschine zu 
scbaffen, bei dem die Voraussetzungen fur eine vollstandige und 
sohadstoffxeie Verbxennung moglichst gut Bind, indem die mit ka- 
talytisch wixksamem Mataxial beschichtete OberflSche sowohl im 
aakroBkopischen als a,uch im mikxoekopischen Bereich mogliohat groB 
ist. AuBexdem soli die Hexstellung solohex beschiohteter Obexfla- 
chen auf einfache und wenig aufwendige Veise eif olgen. 
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Lie LoBung dieser Aufgabe besteht gemaB der Erfindimg darin, daB 
ale Trager fUx die katalytisch wirksame Sohiciit eine an den 
Brennraumwanden befestigte gewellte Folie aus einem hochtempera- 
tTirfesten Metall vorgesehen let, die mit einer keramischen Zwi- 
Bohenschicht bedeokt ist. Hit Toraug soil die gewellte Metallfo- 
lie gelooht imd mit einem keramischen Eleber an den Brennraumwan- 
den befestigt sein. Burch die Erfindung wird eine • sichere nnd wir- 
kungsvolle Aufbringung einer katalytisoii wirksamen Schicht an den 
WSnden des Brennratime einer Brennkraftmas chine erreicht, wobei durch 
die WellTing imd lochung des Het alltragers eine Oberflachenvergro- 
Berung im makroekopisohen Bexeich xind durch die Aiiftragung der kera- 
mischen Zvischenschicht eioie solche im jnikroskopischen Bereich ex-^ 
reicht. Biese kexamische Zvischenschicht (Vashcode), die voxzugs- 
weise aus Al^O^ mit y -Stroktur besteht, zeichnet sich durch einen 
hohen elektrisohen Widerstand aus xmd sorgt fiir eine auch fiber lan- 
ge Betriebszeiten sichere Grandlage fiix die beispielsveise durch 
Aufdampfen aufgebraohte Katalysatorsohiclit. Biese Katalysatorschioht 
kann bevorzugt aus Edelmetallen der Flatingruppe bestehen, wobei g»- 
HiaB einem Vorschlag der Erfindung auf 10 Teile Platin 1 bis 3 Teile 
Shodiiim und 0,5 bis 5 Teile Iriditm zugesetzt sind. Buroh das Zusetzen 
dieser verh^ltnisfflgBig groSen Mengen an Shodiiim md vor allem Iri- 
dium wird eine besonders gtinstige Virkong bei der Yerhindemng des 
Eatstehens bzv. bei der Bednktion von Stickoxyden, selbst noch bei 
Sausrstofftiberschufi in den BrennxsLtimen, erzielt. SelbstverstSndlich 
kSnnen anstelle von Edelmetallkatalysatoren auch solche aus une.dlen 
Hetallen oder aus seltenen Brden verwendet werden. 

Bei einem Breanraum, der auB eineai Hauptbrennraum und einem mit die- 
sem verbundenen ITebenbreimraum besteht, sieht die Erfindung vor, da£ 
die Terbindung nicht durch einen eiazigen, im Querschnitt relativ 
groBen Terbindungskanal, sooidem durch eine Tielzshl enger, dicfat 
nebeneinanderliegender, axial durchgehender StrSmuagskaaaie gebil- 
det ist, die an ihren Vanden mit katalytisch wixksamem Hatexial be- 
schichtet sind. Doxch eine solche Yerbindung des Hebenbxennxaums , 
SSI dessen WMnden mit Torztis die katalytischen Schichten gemSB der 
Erfindimg vorgeaehen sein sollen, mit dem Hauptbrennraum in der Art 
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einee monolithischen EatalyBatoxs vird errelcht, daB auch beim 
th>erstr9Dezi der in dem ITebenbreanratm suer^rt entzitaddten Brezm- 
raumladung noch eine IJiawaadlungsreaktlon ablSiift, die ftir eine 
weitgehende Schadstoffreiheit der aos dem Zylinder ausgestoBenen 
TerbreanungBgase sorgt. Weiterhin soil genafi der Erfindung vor- 
gesehen sein, daB in einem die Vertindung aufweisenden Einsatz 
die dioht nebeneinaaderliegenden StromuagskanSle eingearbeltet 
sind, wobei def Einsatz aus einem wazmf eaten Metall Oder ans ei- 
nem keramisohen Material bestehen kann. 

In der Zeichnimg ist ein Ausfmxxmtgsbeispiel der Erfindung in 
Bcbematischer DarstellxmgBweiBe geiseigt. Sabei zeigen 

Figux 1 einen LSagsschnitt dnrch einto a?eil dee Zylinder- 

kopfs einer Diesel-Sremikraf tmaschine und 
Pigur 2 einen Scimitt gemiUS den Schnittlinien II nach Pi- 
gur 1. 

In der Zeicbniuig ist ein Teil des Brennraums einer BieBel-Brezm- 
kra^tmaschine gezeigt, der im veeentlichen aus einer im Zylinder- 
kopf 3 angeordnete& Virbelbrennkaamex 5 besteht , wahrend dex zwi'- 
Bchen dem Zylinderkopf 3 und dcaa in einem Zylinder 1 gleitenden 
Eolben 2 eingeschloBsene Hauptbrennranm 4 nur einen verbal tnismE- 
Big kleinen leil des Tolumens des Brennxaums im obexen Totpunkt 
des £olbens ausmacht* 1>ie Vixbelbrennkammer 3 ist zu einem Teil 
direkt in einer Ausnebmung des Zylinderkopfes und zu einem anderen 
Teil in einem in dem Zylinderkopf 5 eingesetzten Einsatz 7 ent- 
halten, dex zugleich auch die aaoh Art eines monolithischen Zata- 
lysators ausgebildete Yerbinduag^ des HebenbrennraumB ^ mit dem 
Eauptbxennraum 4 aufweist, die aus einer Yielzahl von parallel 
nebeneinanderliegenden engen Stromungskaofilen 6 besteht, die an 
ibxen Begxenzungsw£aden mit eioex katalytischen Schlcht bedeckt 
Bind. 211 diesem Zweok kann dec Einsatz 7 ^ntwedex aus einem 
keramisohen Material auf das xLle katalytiecb wixksame Schicht - 
entweder direkt oder unter Zwischenschaltung einer keramischen 
ZwiscbenBchicht (Washcode) aufgebracht ist, oder aus einem 
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waxmfesten MetaLl bestehen, dae in den Bereichen, in denen kata- 
lytisch wirksame Schichten aufgetragen warden Bollen, wie bel- 
Bpielsweise in den Stromungskanalen 6, ebenfalls eine kexamieclie 
Zvischenschicht enthalt. 

ErfindiingsgemaB soli vorzugsweise die Wand der Virbelbrennkaamer 5 
daduxch mit einer kataljrbisch vixksamen Schicht beschichtet sein, 
daB eine als Tragex Torgesehene gevellte tmd gegebenenfalls geloch- 
te Hetallfolie S, die zTxdem mit einer keramisohen ZwiBchenschicbt, 
vorzu^fsweiee einem Aluminiunoxyd (AlgO^ der y -Struktur) bedeokt 
let, aufder dann die eigentliche katalytisch wirksame Schicht 11 ,' 
aufgetragen ist, mittels eines keramisohen ELebers an den Wanden 
des Brennxaums befestigt ist. Dabei sind der Bereich der Stromungs- 
kanale 6 sowie der Bereich der Bohrung 8, durch die ein Glilhstift 
in di« Wlrbelkaomer 5 hineinragt, und der Bereich des Durohtritts 
eines hier nloht welter gezeigten Einspritzventils aiisgespaxt. 

lis katalytisch wirksame Schicht sowohl bei der SeBchlchtimg der Vlr- 
belkammerwande als auch der Wande der Terbindungskang.le 6 kaxm Tor- 
zngsweise ein Edelmetallkatalysator verwendet werden, bei dem auf 
10 Teile Platin 1 bis 5 Telle Ehodium und 0,5 bis 3 Telle Iridium 
zugesetzt sind. Durch den relativ hohen Anteil an Iridium wird da- 
bei dafiir gesorgt, daS eine Heduktion insbesondere der Stickoxydan- 
teile bei der Verbrexmung auch noch bei relativ groBem LuftttberschuB 
in den) Brennraum sichergestellt ist. Instelle eines solchen Sdelme- 
tallkatalysators kSnnen Jedoeh auch andere, an sicfa bekannte ITlcht- 
edelmetallkatalysatoren, beispxelsweise auf der Basis von Inconel, 
Oder Eatalysatoren mit seltenen Erden verwendet werden. 
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BASIC-ABSTRACT: 

Fixed to the combustion chamber walls is a corrugated foil made of 
heat 

resistant metal and coated with a ceramic layer forming a support for 
a 

catalyst layer to which the gases in the chamber are exposed. Foil 
is pref. 

fixed to walls by a ceramic adhesive; and the foil is pref. 
perforated. 

Layer pref. consists of noble metals of the Ft gp . , where 10 pts. Ft 
are used 

with 1-3 pts. Rh and 0.5-3 pts. Ir. The pref. chamber is a swirl 
chamber 

connected by holes in a plug to a main combustion chamber. The plug 
is made of 
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heat resistant metal or ceramic, and its holes are coated with a 
catalyst . 

Used to eliminate harmful gases, esp. CO, NOx and hydrocarbons, from 
engine 

exhaust gas discharged into the environment. 
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